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VI. 

Bericht iiber die Analyjc des zu Juvenas am <5 Juni 
*8 q* herabgefallenen Meteorjteirxs *), 
von Vauquelin. 

(vorgel. in d. parif. Akad. d. 26 Nov. I8il.) 


Das Herabfallen* von Steiuen aus der Atmofphare ift 
ein To fonderbares Ereiguifs, dafs man, fo oft es ein- 
trilt, zu widen begierig jit, ob die Steine vou derlel- 
&en Natur als die ubrigen Meteorlteitfo.waron, 01 me 
Zweifel ifi diefes der Grnnd, der die Akadcmie bewpr 
gen hat, mir die chemifche Zerlegung der unlftngit zu 
Juvenas im Ardeche-Depar lenient herabgefallenen Stei r 
ne aulzutragen, 

Da» Stuck, welches mir zugeftellt worden ifi, war 
ohne eine folclie fchwarze, gefchmolzene liinde, als 
man fie gewohnlich an den andern fieht. In der Made 
bemerkt man Quarzkorner (?) und gelbe glanzende 
Punkte, die wie Schwefelkies ausfehn **). 

*) Die umftSndlichen Berichte tiber diefen Meteorftein-Fall und 
Qber die ftufsern Charaktere der Steine, hat der Lefer in dem 
DecemberftUck 1831 diefer Annalen (B. 69 S.407) erhalten. G - 

••) Nach Hrn Flaugergue umgab allerdings auch diefen Meteor- 
ftein eine Riode die zwar fehr diiivu, aber fcliwarz und glSn- 
zend wie Tbpfefglafur, war, und offenbare Spuren zieralich 
dunnfliiffiger Schmelzung zeigte. Wegen der QuarzkBrner 
vergl. man Htn D’Hombre Firmas Airsfarge B. 69 S. 410. Anro. 
Er fand das fpecil. Gewicht 3, 99. Gilb . 
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Tell babe die Zufammenfetzung deffelben derjeni- 
gen der bis jetzt unterlucliien Aerolithe ziemlich ahn- 
lich gefundeii, nur niit dem Unterfchiede, dafs er keU 
nen Wicket enthalt, dagegen Spurcn von Kupfer uud 
von Kali . Audi zeioJinet er ilcii von den andern Ae- 
rolithen dnrch einen grofsern Antlieil an Thoncrde 
und an Kalk , uud dureli einen \y«it kleinera als fie 
an Magrivjia aus. Er ndiort fioii dem von Hrn Lau- 
gier zerlegten Aerolitlien von Jonzac . 

Das Kifeti , tvdclics in dem Stein von Juvenas eni- 
balten ift, hat nicht die geringfte Wirkung auf die 
eVnpfindlickfte Magnetnadel, ein Bcweis, dafs es an 
einem Korper gebunden feyn mills, der demfclben die 
magnetifclie Eigenfcliaft entzieht. Ich glaube , an 
Schtvefel; denn wenn man den Stein erhitzt, fo ver- 
breitet fich ein fdiwacher Gerucii nacli fchwefliger 
Saure, und wenn man ihn niit KflnigswalTer behan- 
delt, fo entfteht Scliwefclfaure. Das Eifen fcheint ficJi 
alto darin in dem Zuftande des gewohnlichcn Scfuvc- 
felkiefes zu befinden. Doch ift ein Theil dee Eifens 
an Chromium gebunden, und da diefe Verbindung von 
dem KfinigswafTer nicht angegriffen wird, fo findet 
man fie tin ter der Kiefelerde , und man mufs ficli des 
Kalis bedienen, uni fie zu zerftoren und das Chrom in 
QJiromfiiure zu verwandeln. 

Folgendes find die Mengen einiger diefer Subftan- 
7,en, wie ich fie in 5 Grammen dor Mafle gefunden babe : 


in 5 Gr. 


Kiefelerde a 

Thonerde 0,67 

Eifen und Mangan 1,35 

Kalkfirde und Magnefia 0,40 


Sdtwelel,Chrom, Kupfer u. Kali 0,58 

5^0 


ilfo in 100 Tbeilen 
40 Tb. 

134 

*7 

8 

n >6 


100,0 



